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influence? Comment agissent-elles sur les .particules salines au mo-
ment de leur agregation?

Une consideration tres simple m'a porte a croire que 1'ime des
causes possibles des phenomenes observes, c'est-a-dire des variations
cles formes secondaires des cristaux, se trouverait dans les differences
que les matieres etrangeres seraient susceptibles d'occasionner sur les
rapports d'accroissement des cristaux suivant leurs diverges dimen-
sions. Reflechissons a ce qui a lieu lorsqu'on. enleve un biseau sur les
cristaux de bimalate par clivage on usure a la lime, et qu'on les
replace dans leur eau mere. Nous avons vu que sur les bords de la face
de clivage on voyait naitre les faces du biseau qui, par leur develop-
pement progressif, faisaient disparaitre pen a peu la face de clivage.
En d'autres termes, perpendiculairemeiit a cette face, le depdt de
particules est rapide; il Test beaucoup moiiis dans le sens lateral. Or,
il me paralt evident que cette face de clivage ne pourrait persister,
comme face du cristal, avec un tel mode d'accroissement exagere
perpendiculairement a sa direction, combine avec les faces du biseau
sur ses bords, bien qu'en definitive cette face soit possible clans le
systeme general cles modifications du cristal. Je ne prejuge rien sur
les rapports reels d'accroissement des cristaux reguliers de bimalate
d'ammoniaque dans Feau pure. Je fais remarquer seulement d'une
maniere generate cj[ue, si dans un cristal quelconque, les accroisse-
ments dans divers sens etaient dans leurs proportions tels que nous
les voyons clans le bimalate auquel on a abattu Pun de ses biseaux, la
face tangente a Farete de ce biseau ne pourrait exister comine face du
cristal, bien qu'elle soit I'line des faces de la serie des formes
secondaires. Je pense done que, dans 1'etude des causes des variations
des formes secondaires, il faut tenir coinpte du mode d'accroissement
suivant les divers sens. Ge point de vue tout nouveau ne manque pas
d'ailleurs d'analogie avec les idees d'Hauy sur la structure cles
cristaux. Mais je veux rester dans le domaine des faits. J'ai done
clierche s'il y avait une correlation entre la variation dans les formes
secondaires et la variation dans les modes d'accroissement.

J'ai pris un cristal entier, tres regulier, de bimalate d'ammoniaque
non herniedric[ue, et je 1'ai coupe en deux moitie's suivant un plan de
clivage. L'une de ces moities a ete placee clans une eau mere domiant
I'hemiedrie, 1'autre moitie dans une eau mere pure qui ne la produit
pas. Le lendemain matin, la premiere moitie portait tons ses biseaux et
des faces hemiedriques sur chacun des quatre angles solides; 1'autre
moitie avait egalement ses biseaux, mais ne portait aucune face hemie-
drique, conformement aux resultats que j'ai precedemment exposes.rincipaux phenomenes de
